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PRQCEDE ET MATERIAUX POUR LA PROTECTION ANTI- 
TERMITE PES CONSTRUCTIONS 

5 

La presente invention est relative a la protection 
preventive anti-termite des constructions. 

A 1'heure actuelle, la protection des 

10 constructions a rencontre de la penetration des 
isopteres (termites) nuisibles est generalement op6r6e 
par epandage, pulverisation ou injection de produits 
insecticides a des doses qui doivent se reveler 
suffisantes pour assurer une protection de plusieurs 

15 annees. L ' interdiction d ' utilisation de certains 
insecticides efficaces mais presentant des nuisances 
toxiques et ecotoxiques accentu6es a amene & avoir 
recours a des substances moins dangereuses, mais moins 
stables chimiquement , de sorte qu'il y a lieu de 

20 renouveler les operations a des intervalles de temps 
plus reduits, ce qui pose des problemes deiicats par 
suite de la dissemination, dans l'environnement, de 
matidres indesirables . 

De plus, ces traitements de renouvellement 

25 preventifs et curatifs sont effectues par definition 
apres la construction du batiment, et il faut done 
percer les murs , dalles etc., ce qui se traduit par des 
travaux lourds, couteux, provoquant des desagrements et 
dont l'efficacite totale est difficile a assurer, car on 

30 ne peut pas toujours percer le nombre recommande de 
trous • Par ailleurs, apr^s la construction, certains 
endroits peuvent se reveler etre inaccessibles & de tels 
traitements curatifs et/ou preventifs. 

Enfin, la tentation peut etre grande, pour tenter 

35 d'augmenter l'efficacite des traitements curatifs et/ou 
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preventifs, de surdoser le produit, notamment autour des 
endroits inaccessibles avec des risques Evident s de 
pollution qui etaient pr6cis6ment ceux que l'on- 
souhaitait eviter. 

5 Si l'on rappelle qu f il suffit d'un ou de quelques 

lieux de passage, tres peu nombreux , non proteges, pour 
que les termites puissent investir une construction et y 
provoquer les dommages que l'on connait, on mesure la 
gravity du probl&me et les lacunes obligatoirement 

10 graves des traitements prevent if s de renouvellement 
et/ou curatif s meme bien executes car la « barriere 
chimique » est dif f icilement continue. 

C 'est a ces inconvenients qu 'entend remedier la 
presente invention, laquelle a pour objet un procede de 

is protection anti-termite des constructions, dont la mise 
en osuvre intervient lors de 1 ' Edification des locaux 
eux-memes , et qui se caracterise de plus par le fait que 
cette protection est definitive et totale bien qu'elle 
ait recours a des termicides de nouvelle generation , 

20 cette combinaison de proprietes etant jusqu'a present 
jugee impossible. 

On savait en effet obtenir une protection totale 
et definitive avant la construction, mais uniquement par 
epandage, etc., de substances maintenant prohibees. 

25 On savait egalement utiliser des substances moins 

puissantes, mais a condition d' avoir recours a des 
traitements de renouvellement curatifs et/ou pr6ventifs 
( le procede n ' etait done pas « def initif » ) presentant 
des risques tres important s de laisser subsister des 

30 couloirs de passage non-prot6ges ( le procede n ' etait 
done pas « total » ) . 

L ' invention propose au contraire un procede et un 
moyen qui regroupent quatre proprietes essentielles , 
dont la reunion simultanee etait jugee impossible : 

35 i. Mise en ceuvre avant construction. 
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2. Utilisation de substances de nouvelle 
generation. 

3. Traitement « total » (« barriere chimique ». 
continue done pas de passages non proteges) 



d' avoir recours a des retraitements preventifs ou & des 
traitements curatifs en cas d'6chec). 

On connait aussi divers materiaux plastiques a 
liberation controiee de maniere active. On connait, 

10 notamment par le document FR-A-2 491 037 (ROUSSEL- 
UCLAF ) , des materiaux d'emballage et de revetement a 
proprietes insecticides constitues par un film de 
matiere plastique (polyethylene par exemple) qui est 
impregne dans la masse a l'aide d'un compost de type 

15 pyrethrinolde. 

On connait le document JP 59-62503 qui decrit un 
papier kraft impregne de termicide et recouvert sur ses 
deux faces d'un film plastique. Le produit est suppose 
diffuser au travers du polyethylene. II s ' agit d'un 

20 produit composite resistant et destine a un usage « sous 
plancher » e'est-a-dire dans des zones precises. II 
s'agit par ailleurs d'une technologie ancienne (1982) 
e'est-a-dire une date ou des termicides puissants 
etaient autorises, ainsi que des doses eievees , ces 

25 parametres etant aujourd'hui severement reglementes . 

On connait egalement le USP 5,224,288 qui, lui, 
presente le grand interet d ' illustrer 1 ' etat de la 
technique & la veille (1993) de la presente invention. 
Ce brevet americain decrit un tapis fibreux impr6gne de 

30 termicide. Les fibres sont imperatives car seule cette 
structure assure a la fois une grande surface sp6cifique 
et une resistance mecanique suffisante. Par ailleurs, ce 
document precise que, imperativement , la dimension de 
maille de la structure fibreuse doit etre plus petite 
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que l'insecte ; faute de quoi l'insecte peut franchir la 
structure. 

Ainsi , h la veille de 1 ' invention , 1 ' homme de. 
metier comprenait : 
5 - qu'il etait imperatif de disposer d'une grande 

surface specifique pour diffuser une quantity suffisante 
de produit ; 

- que, malgre cette precaution, l'insecte pouvait 
parvenir au tapis f ibreux et le franchir, ce qui 
10 demontre que la barriere chimique etait jugee 
insuf f is ante ; peut-etre en raison de la perte 
« immediate » de produit « par capillarity » dans le 
sol . 

Ainsi, 1' homme de metier n' etait pas dirige vers 

15 une solution de type tapis f ibreux ou film, et en etait 
au contraire detourne. 

La P r6sente invention a pour t ant pour ob jet 
1 ' application d'un film plastique insecticide a la 
protection anti-termite des constructions , par un 

20 procede qui consiste a etendre le film sur la totality 
de la surface constructible decouverte par les travaux 
de terrassement necessaires a 1' erection de 1' edifice, y 
compris dans les tranches des f ondations etc... et ce 
point est important comme on le verra ci-dessous. 

25 Pour mesurer 1 ' interet et 1 ' originality de 

1 ' invention, il f aut se placer dans le contexte du 
probleme pose et de son environnement technique. 

Dans le cadre , par exemple , du brevet FR ' 0 3 7 
precite, il s'agissait de proteger des substances par un 

30 film insecticide. Cependant, d'une part la mise en place 
du film pouvait etre mecanisee, et elle avait lieu selon 
certaines procedures, et en usine : ainsi, une mise en 
place correcte du film etait assume et son activite 
insecticide garantie. Si une dechirure ou un defaut 

35 etait constate, l'emballage pouvait etre simplement 
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deroute et refait. Quand bien meme subsisterait un 
defaut non localise, il en resulterait un dommage 
f aible . 

Au contraire, dans le secteur des travaux publics, 
5 il etait invraisemblable de demander aux ouvriers du 
chantier de poser avec grand soin un film mince sur le 
sol et autour des fondations, de verifier avec le plus 
grand soin qu'aucun fer a beton, caillou, debris etc... ne 
viendra perforer le film (nous rappellerons que les 
10 colonies de termites sont en perpetuelle expansion et 
que leur instinct les pousse & rayonner autour de la 
termitiere — le sol humide et « calme » sous une 
construction leur convient particulierement bien - et a 
se propager le long, pref erent iellement , des 
15 canalisations etc... et que par consequent un seul 
passage non protege suffit pour une invasion par les 
termites), de disposer avec soin et precaution les 
remblais, materiaux de construction, ciment, etc... pour 
que ces materiaux ne viennent pas a leur tour perforer 
20 le film, c'est-a-dire de demander a des ouvriers de 
chantier de renoncer a leurs pratiques, par ailleurs 
liees a leur secteur technique et done comprehensibles . 

Cela etait d'autant plus invraisemblable que des 
passages doivent etre manages, dans les fondations 
25 notamment, pour le cheminement des canalisations, cables 
etc... de toutes sortes, ce qui oblige & perforer, 
inciser, etc., le film, 

Enfin, un film & liberation progressive de produit 
termicide, par definition, ne pouvait que liberer des 
30 doses faibles de produit par unite de temps comme 
confirme par USP'2 88 precite ; on pouvait done au mieux 
esperer un effet plus ou moins repulsif aux endroits ou 
le film ne serait ni dechire, perfore ou mal pose, ou 
ouvert aux canalisations, etc., effet qui allait done 
35 conduire tout simplement les insectes vers les endroits 
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de dechirure, perforation, etc... ou ils pourraient 
penetrer sans dommage et, invest ir, a 1' Evidence, la 

construction. 

II etait done Evident pour l'homme de metier que 
5 la pose d'un film plastique a liberation progressive ne 
pouvait, compte tenu de la profession consid6r6e et de 
ses contraintes incontournables , presenter aucune 
garantie de succes. 

La profession s'est done accommodee des 
10 inconvenients des traitements curatifs. 

C ' est le grand merite de la demanderesse que 
d' avoir vaincu les prejuges attaches au depot d'un film 
et d£cid6 d'un programme de recherche malgre les 
investissements et les risques d'un echec presque 
15 certains selon le raisonnement des prof essionnels . 

C'est egalement son grand merite, et celui de 
1' invention, que d' avoir persevere aprfes avoir rencontre 
les difficultes prevues, d' avoir neanmoins d6veloppe de 
toutes pieces un programme d'essais original, et d' avoir 
20 finalement demontre que centre toute attente, le film 
termicide apporte la solution attendue. 

Le dessin annexe, donne ^ titre d'exemple, 
permettra de mieux comprendre 1' invention, les 
caracteristiques qu'elle presente et les avantages 
25 qu'elle est susceptible de procurer : 

La Figure 1 de ce dessin est une coupe verticale 
schematique illustrant la mise en oeuvre theorique du 
systeme de protection anti-termite suivant 1' invention. 

La Figure 2 est comparable a la Figure 1, sauf en 
30 ce qu'elle represente la mise en oeuvre reelle avec les 
incidents rhedibitoires (dechirures, perforations, 16s 
poses avec un recouvrement insuffisant, etc..) auxquels 
s'attendait l'homme de metier et qui sont en effet 
rencontres . 
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La Figure 3 reprEsente un agrandissement de la 
Zone A de la Figure 2 ainsi que les moyens d6taill6s de 
1' invention et leurs effets. 

Sur la figure 1 on peut voir que dans 1' excavation 
obtenue aprds les travaux de terrassement destines a 
1' Edification des fondations (en trac6 interrompu) de la 
construction, on a etendu une s6rie de 16s 1 d'un film 
en une matidre plastique impr6gn6e d'un produit 
insecticide. Ces 16s 1 se chevauchent les uns les autres 
(2) et ils recouvrent toute la surface constructible , en 
dEbordant meme largement au niveau du sol ( 3 ) . 

La Figure 2 montre ce que l'on rencontre dans la 
pratique- Certains 16s (9) sont mal pos6s en 
recouvrement (pas, ou pas assez, de chevauchement ) . Des 
cailloux ou gravats (4) perforent le film. Lors de la 
mise en place des grillages et fers a b6ton (6), des 
protuberances perforent le film. Lors de la coul6e des 
fondations, le film va s'Ecarter ou s'allonger sous la 
pression de la coul6e m, et un risque de poingonnement 
va apparaitre aux endroits ou existe une arete coupante 
sous le film (4) ou aux endroits, nombreux, ou un vide 
subsiste sous le film (car il est Evident que le fil m 
n'Epouse pas Etroitement un sol bien pr6par6 ; il ne 
peut etre que seulement pos6 sur un sol in6gal encombrE 
de gravats, et accidentellement de pieces mEtalliques 
etc..) comme illustrS en (8). De toutes f agons , le film 
doit etre volontairement perform pour laisser passer des 
canalisations ou gaines (7). 

Chacun de ces incidents cr6e une fente, ouverture, 
dEchirure (5) dont beaucoup sont imprEvisibles et ne 
peuvent meme pas etre connues, et une seule de ces 
fentes, ouvertures, dEchirures suffit pour permettre 
1' invasion par les termites. 

Ainsi, le probleme pos6 est d'atteindre le « z6ro 
d6f aut » , ici le « z6ro point de passage » . La Figure 2 
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montre £ 1' Evidence la gageure que representait cet 
objectif a la simple Evocation de la pose d'un film. 

L' invention repose sur la fagon d'aborder le. 
probleme . II existe deux categories de risques de 
5 dSchirure. 

a) - les ouvertures volontaires telles que celles 
menagees pour les gaines (7). Celles-ci ont au moins le 
merite d'etre connues . On aurait done pu penser a un 
traitement local de la dechirure par colmatage, etc... 

10 mais la garantie, dans cette profession, n' aurait pas 
ete totale, 

b) - les dechirures accidentelles total ement 
imprevisibles . Contre celles-ci, aucune parade 
preventive n'etait possible, 

15 On savait egalement que, par definition, le film 

ne pouvait pas lib6r er une quant ite import ante de 
produit puisque la liberation est progressive et que le 
film et son voisinage sont soumis a des effets de lavage 
par les eaux et 1'humidite et autres pertes comme 

20 confirme par le USP'288 precite. Enfin, les termicides 
sont degrades aux pH tres basiques des mater iaux de 
construction . 

On ne pouvait done pas empecher les d6chirures, et 
on ne pouvait pas compter sur le produit libere pour 

25 former une barrifere suffisamment concentree et etendue 
pour neutraliser les zones de dechirure. 

La demanderesse a neanmoins decide de verifier ce 
dernier point et a decouvert que, contre toute attente, 
le film traite anti-termites (decrit ci-dessous) etait 

30 capable, malgr6 la liberation progressive de faibles 
doses, de creer 1) un effet rGpulslf et 2 ) un effet de 
contact et de choc. 

L' effet de contact observe de maniere inattendue 
est essentiel. Selon les essais mis en ceuvre, 1'insecte 

35 arrivant au voisinage immediat du film est nettement 
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perturb^ apres seulement 10 s d' exposition : difficult^ 
a se mouvoir, troubles de 1 'orientation et perturbations 
analogues. Ceci est totalement contraire 
1 'enseignement du USP'288. 
5 L'insecte atteint ainsi sans pouvoir s'enfuir, le 

laps de temps 6galement tr6s court au terme duquel se 
manifeste l'effet de choc lethal. 

Ainsi, dans le cas extremement g£n6ral ou 
l'insecte se pr^sente face a un film sain, il est soit 

10 repousse, soit soumis a l'effet de contact puis a 
l'effet de choc. Dans le premier cas, il peut chercher 
une ouverture moins prot6g6e et la trouver. Mais meme 
dans ce cas, la demanderesse a etabli que contrairement 
aux provisions et connaissances , 1'insecte 6tait alors 

15 soumis tres rapidement (quelques secondes seulement i ) a 
l'effet de contact qui l'amenait a l'effet de choc. 

Ainsi, la demanderesse a £tabli que meme selon une 
pratique de pose assez peu soignee, un film termicide 
conf£rait une protection totale et definitive, grace a 

20 une double barriere sch£matis£e sur la Figure 3, de 
repulsion (protection des ouvertures) et effet de 
contact et de choc (destruction). 

Le film de matiere plastique qui forme les 16s 1 
peut etre obtenu par extrusion de polym&res, notamment 

25 de polyol^fines comme le polyethylene ou le 
polypropylene ou le polychlorure de vinyle et 
(co)polymeres analogues, l'6paisseur 6tant comprise 
entre 50 ^m et 300 jjm. L ' insecticide est int6gr6 St la 
matiere plastique lors de la fabrication du compound, le 

30 taux 6tant fonction de l'efficacite de la matiSre active 
utilis^e. La fabrication du film se fait & partir de ce 
compound, par extrusion-souf f lage a chaud ou par 
extrusion, l'une et 1' autre extrusions pouvant etre 
§ventuellement suivies d'un calandrage a chaud et 

35 proc6d6s analogues connus de l'homme de metier. 
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Les insecticides susceptibles d'etre utilises sont 
variables et sont ceux connus de 1'homme de metier. On 
peut notamment avoir recours : 

— soit h des insecticides de la famille chimigue 
5 des pyrEthrinoides du type de ceux dEcrits dans le 

document ROUSSEL-UCLAF citE plus haut ( permEthrine , ou 
(±) Cis trans (dichloro 2,2 vinyl) - 3 dym<§thyl-2 , 2 
cyclopropane carboxylate de ph6noxy-3 benzyle, de 
formule molEculaire C21H20CI2O3. 

10 — soit a des insecticides de la famille chimique 

des carbamates, comme par exemple le Benfuracarbe 
(dihydro-2,3 dimEthyl-2,2 benzofuranyl - 7 N - (N - 
( Ethoxycarbonyl ) -2 6thyl-N isopropylaminosulf Enyl ) -N- 
mEthylcarbonate) , de formule molEculaire C20H20N2O5S. 

15 — soit organohalogEnEs • 

— soit organophosphorEs . 

— et produits analogues connus qu'il est inutile 
de detainer ici. 

L'homme de m6tier saura naturellement choisir le 

20 mieux adapts et ces exemples ne sont pas limitatifs. On 
pourra Egalement employer des melanges . 

Comme on l'a vu, des breches doivent §tre 
nEcessairement pratiquEes dans le film formE par les 16s 
1, notamment pour le passage des canalisations 

25 d ' alimentation (eau, gaz, Electricity) et des 
canalisations d ' Evacuation . Pour Eviter le moindre 
risque et etre absolument certain de reconstituer le 
caractere continu de la barriere de protection f ormEe 
par le film plastique, un mode pr6f6r6 de 1' invention 

30 consiste a traiter ces breches lors du rebouchage (par 
exemple de la fondation) en incorporant au substrat (11) 
qui constitue le remblai de recouvrement des granules 
(10) de matidre plastique insecticide, avantageusement a 
raison de (environ) 1 volume de granules pour 9 volumes 

35 de substrat. Les breches doivent etre combines avec ce 
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melange sur une epaisseur et une profondeur d' environ 
10 cm au moins. 

Les granules utilises ont pr6f erablement (ceci- 
depend de la nature du terrain, du degre de lavage par 
5 les eaux, et de 1 ' appreciation de la dose liberie, 
facteurs que l'homme de metier pourra facilement 
determiner par des essais de routine a la lecture des 
exemples et tableaux ci-apres) des dimensions de 1'ordre 
de environ 2 a 3 nun de diam&tre sur une longueur de 
10 environ 2-5 mm. Leur composition chimique est similaire 
a celle du film qui constitue les 16s 1. II peut s'agir 
aussi de dechets de fabrication du film ou de rebuts de 
film, etc., et analogues mais ceci n'est pas prefere 
(problemes d ' homogeneite des doses liberies). Par 
15 precaution, on pourra proceder de meme aux endroits ou 
le film est le plus expose a une dechirure probable, 
comme en (8). On preferera des granules et toutes 
geometries comportant des asperites ou arStes vives , 
comme par exemple des joncs trongonnes. 
20 Le grand avantage de cette variante est double : 

mise en oeuvre facile par les ouvriers du chantier, aucun 
soin particulier n'etant exige ; et utilisation preferee 
des dechets etc... du film. 

Apres ces operations simples, les travaux de 
25 magonnerie peuvent etre repris. 

Les avantages secondaires obtenus par ce precede 
de protection anti-termite par rapport aux systemes 
classiques d'epandage de composes insecticides en phase 
liquide se revelent egalement indiscutables . 
30 — l^s matieres actives insecticides sont protegees 

des agressions exterieures par la mati^re plastique du 
film auquel elles sont integrees, ledit film autorisant 
une lente diffusion, 

— Les quantites de produits insecticides sont tr&s 
35 nettement inferieures k celles mises en oeuvre selon le 
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processus classique. Les tableaux suivants et les 
exemples permettront facilement la comparaison. 

— Le risque de pollution des sols et des nappes. 
phr6atiques est tres r6duit du fait que les insecticides 

5 retenus prisonniers dans la matiere plastique ne sont 
Iib6r6s qu'a tres faible dose. 

— Le risque de contamination de l'environnement au 
cas d'un accident intervenant au cours du transport du 
film insecticide est absolument nul, alors que ce risque 

10 est maximal dans le cas du transport d ' insecticides 
liquides destines & etre 6pandus. 

— La barridre protectrice form£e par les 16s 1 est 
particuli&rement visible lors de travaux compiementaires 
de terrassement, de sorte que sa reconstitution reste 

15 ais6e. 

— Cette barriere de protection est susceptible 
d'etre facilement 61imin6e en cas de demolition. 

Les essais suivants ont £t£ realises par la 
demanderesse : 

20 

a) -Etude de 1' activity insecticide sur Rgticulitermes 
santonensis d'un film de polyethylene traits avec de la 
perm£thrine 

On utilise plusieurs films de polyethylene de 
25 200 jum, d'epaisseur contenant diff£rentes quantit£s de 
perm^thrine. Ces films ont 6t6 obtenus selon le proc^de 
d£crit pr<§c6demment . On utilise egalement un film t£moin 
de polyethylene, ne contenant pas de matiere active 
biocide. 

30 Le film & tester est emprisonne entre 2 tubes en 

verre ouverts aux extr6mites, d'un diametre interieur de 
50 mm, et d'une hauteur de 50 mm (S = 19,63 cm2 ) . A la 
surface du film, est d6pos6 une entretoise en materiau 
neutre de 1 mm d'6paisseur, et qui supporte un disque de 

35 papier filtre humidifie a saturation. Le papier filtre 
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qui n'est done pas en contact avec le film traits sert, 
apr£s rehumidif ication quotidienne, de nourriture et de 
reserve d'eau aux insectes n^cessaires & 
1 ' experimentation • Aprfes introduction dans chacun des 
5 dispositifs de 25 ouvriers R6ticulitermes santonensis en 
bon etat sanitaire, un couvercle en mousse de 
polyurethanne vient coiffer chacun des montages. Le taux 
de mortality est verifie a 6 heures, 12 heures, 2 4 
heures, puis chaque jour durant 7 jours, a compter de la 

10 date d' introduction des insectes dans les dispositifs 
experimentaux. Pour chaque concentration de biocide dans 
la matiere plastique, ont 6te effectu6es deux 
repetitions de l'essai qui, lui-meme, met en ceuvre 
quatre dispositifs experimentaux de 25 termites par 

15 concentration, 

Le tableau suivant resume les resultats 
experimentaux obtenus . 



^1 
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Mati&re plastique : polyethylene 
Mati&re active biocide : perm£thrine 



Dose de biocide 
en % (m/m) dans 
le support 


% de mortality 


6 H 


12 H 


24 H 


2 J 


3 J 


4 J 


7 J 


0,005 


0 


0 


4 


36 


52 


64 


84 


0,05 


0 


0 


8 


60 


88 


96 


100 


0,25 


20 


36 


84 


100 








0,50 


52 


88 


100 










1,00 


100 














Temoins 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


8 



5 

CONCLUSIONS ; 

A la dose de 1 % de permit hrine incorpor^e au 
polyethylene, le mat£riau pr£sente des caract^ristiques 
anti-termites satis f aisantes . 

10 

b) - Etude de 1' activity insecticide sur Rgticulitermes 
santonensis d'un film de polyethylene trait4 avec du 
Benfuracarbe 

La m£thodologie d'essai est la meme que celle 
15 cit£e pr6c6demment ; les films sont obtenus selon le 
proc£d<§ d£crit plus haut. 

Le tableau suivant resume les r£sultats 
exp6rimentaux obtenus . 
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Dose de biocide 
en % (m/m) dans 
le support 


% de mortality 


6 H 


12 H 


24 H 


2 J 


3 J 


4 J 


7 J 


0,005 


0 


0 


0 


4 


12 


20 


65 


0,05 


50 


64 


100 










0,25 


100 














0,50 


100 














1,00 


100 














Temoins 


0 


0 


0 


0 


0 


2 


8 



CONCLUSIONS : 

A la dose de 1 % de benfuracarbe incorpor^e au 
5 polyethylene, le mat^riau pr^sente des caract^ristiques 
anti-termites satis f aisantes . 

b) - Etude de 1 'Influence du d41avage par les eaux 
d 'infiltrations sur 1' activity insecticide du mat£riau 
10 plastigue mise en ceuvre par le proc£d£ sujet de 
1 'invention 

Des <§chantillons de films trait£s comme d£crits 
pr<§c<§demment sont emprisonn^s dans de la mousse 
polyurSthanne. lis sont introduits verticalement dans 

15 des tubes en verre de diam&tre 50 mm, et de hauteur 
50 mm, a raison de 4 6chantillons par tube, trait£s aux 
memes doses et avec le meme principe actif. Un 
dispositif distributeur de liquide par goutte a goutte 
est installs au sommet de ce montage experimental, A 

20 1'aide du dispositif pr6cit6, on laisse percoler au 
travers de la mousse supportant les films 8 litres d'eau 
d<§min<§ralis6e, durant une p^riode de 48 heures, a raison 
de 40 gouttes par minute. Cette quantity d'eau 
repr^sente, par rapport a la surface expgrimentale , la 

25 moyenne approch^e des hauteurs d'eau regues en 5 ans au 
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metre carr6, par dif f^rentes villes d'Europe 
occidentales commun£ment reconnues termit£es. 

A la suite de cette epreuve de d^lavage, les films- 
sont retires des montages, et s£ch6s sans etre essuySs. 
5 L' activity insecticide est ensuite v6rifi6e selon 

la m^thode d^crite au paragraphe a) ci-dessus. 

Le tableau suivant resume les r£sultats 
exp6rimentaux obtenus. 

io Mati&re plastique : polyethylene 



Nature du 
biocide 


Dose de 
biocide en 
% (m/m) 
dans le 
support 


% de mortalite 


6 H 


12 H 


24 H 


2 J 


3 J 


4 J 


7 J 


Permethrine 


0,05 


0 


0 


0 


8 


8 


11 


32 


0,25 


0 


0 


13 


37 


69 


100 




0,50 


30 


56 


72 


90 


100 






1,00 


100 














Benf uracarbe 


0,05 


0 


0 


0 


36 


49 


78 


94 


0,25 


0 


0 


2 


46 


71 


99 


100 


0,50 


16 


24 


30 


68 


100 






1,00 


31 


44 


52 


100 








Temoins 
traites 




0 


1 


1 


1 


1 


1 


4 



CONCLUSIONS 

A la dose de 1 % de perm6thrine ou de benfuracarbe 
15 'incorpor^e au polyethylene, le mat6riau pr6sente des 
caracteristiques anti-termites satis faisantes apres 
l'£preuve de d61avage subie. 



20 
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d) - Etude de 1 'activity insecticide sur R6ticulitermes 
santonensis de particules de 'polyethylene trait6es avec 
diff6rents biocides, en melange avec un substrat 

Les particules de dimensions suivantes : diametre 
5 2,5 mm, longueur 4 mm, obtenues selon la methode 
pr6c6demment citee, sont incorporees a du sable de 
Fontainebleau humidifie (1 volume d'eau pour 4 volumes 
de sable) & raison de 1 volume de granules pour 9 
volumes de sable, Ce melange correctement homogeneise, 

10 vient remplir entierement un tube en verre de 50 mm de 
diametre et 35 0 mm de hauteur, A la base de ce tube, 
vient s' adapter un autre cylindre de verre de 5 0 mm de 
diametre et de 50 mm de hauteur, garni de sable humide 
qui contient un bloc de bois appat. On aura soin 

is d'intercaler entre les deux tubes une membrane de papier 
filtre qui tiendra lieu de temoin de passage. Le montage 
est coif f 4 d'un autre tube de verre (50 mm de diamdtre 
et 50 mm de hauteur), contenant une rondelle de mousse 
polyurethanne epousant le diametre interieur du tube, et 

20 de 25 mm d'epaisseur. Cette rondelle est traversee par 2 
trous de diametre 3 mm et une parcelle de bois provenant 
de l'eievage de Reticulitermes santonensis est fichee au 
centre de sa face superieure. Une population de 150 
ouvriers Reticulitermes santonensis en bon etat 

25 sanitaire est introduite par l'ouverture superieure du 
dispositif experimental que l'on coiffe en final d'un 
couvercle decoupe dans de la mousse polyurethanne. 

La profondeur de penetration dans le substrat 
traite et le taux de mortality sont controies & la fin 

30 de la periode exp6rimentale de 4 semaines. Pour chaque 
biocide teste, et k chacune des concentrations de 
biocide dans la matiere plastique, 4 dispositifs 
experimentaux ont ete mis en ceuvre. Chacun des essais a 
ete repete deux fois. Lors de chaque repetition, 4 
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dispositifs depourvus de tout biocide ont servi de 
temoins . 

Le tableau suivant resume les r^sultats- 
experimentaux obtenus. 

5 



Nature du biocide 


Dose de 
biocide en % 
(m/m) dans le 

granule 


Profondeur de 
penetration 
dans le 
substrat en mm 


Taux de survie 
des termites 


Perm^thrine 


0,25 


150 


18,00 % 


1,00 


10 


8,00 % 


Benfuracarbe 


0,25 


199 


11,4 % 


1,00 


16 


8,4 % 


Temoins trait^s 




400 


80,8 % 



CONCLUSIONS 

A la dose de 1 % de permethrine ou de benfuracarbe 
10 incorpore aux particules de polyethylene, le materiau, 
m£lang6 au sable dans les proportions definies 
precedemment , confere au substrat des caracteristiques 
anti-termites satis f aisantes . 

15 Ces essais montrent 1' activity du film charge a 

1 % aussi bien que des granules (10) qui peuvent etre 
utilises en melange avec le remblai (11); ainsi que la 
bonne tenue au deiavage. 

On a remarque que l'effet repulsif etait efficace 

20 quelle que soit, pratiquement, la dose appliquee. 

L'homme de metier saura determiner facilement les 
doses n6cessaires aux effets de « contact » et de 
« choc » decrits selon 1 'invention, par des essais de 
routine bases sur les exemples ci-dessus et de simples 

25 echantillons de sols etc... • 
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La dose d ' impregnation pourra etre aussi faible 
que environ 0,5 %, la limite superieure etant dictee par 
des considerations economiques et de normalisation, par. 
exemple environ 2 %, de preference 1 %. 
5 II doit d'ailleurs etre entendu que la description 

qui precede n'a 6te donnee qu ' h. titre d' exemple et 
qu'elle ne limite nullement le domaine de 1' invention 
dont on ne sortirait pas en remplagant les details 
d' execution decrits par tous autres equivalents. 

io En particulier, on pourra faire remonter le film 

sur une dizaine de centimetres le long du mur, au-dessus 
du sol. On pourra egalement developper des barrieres 
plus ou moins verticales a une certaine distance tout 
autour de 1'endroit & proteger, sur une profondeur 

15 appropriee connue de l'homme du metier. On operera par 
pose verticale d'un film selon 1' invention dans une 
tranchee protegeant a toute distance souhaitee tout le 
pourtour de la zone consideree, et en remblayant avec 
eventuellement adjonction de granules selon 1' invention 

20 aux endroits particulierement menaces. On pourra aussi 
seulement creuser une tranchee et remblayer avec 
adjonction des granules selon 1' invention. On peut ainsi 
mieux proteger les nouveaux travaux et/ou effectuer des 
traitements de « renouvellement » en combinaison avec, 

25 ou en remplacement, de la methode ancienne. 
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REVENDICAT IONS 

1. - Proc6d6 pour la protection anti-termite des 
5 constructions, caract6ris6 en ce qu'il consiste a 

6tendre, pr£alablement a 1' Erection de 1' Edifice , sur la 
totality de la surface constructible d^couverte par les 
travaux de terras sement, y compris les fondations, un 
film de matidre plastique qui est impr£gn6 dans la masse 
10 d'un compost insecticide, l'ensemble 6tant capable de 
diffuser lentement 1' insecticide. 

2. - Proc6d6 suivant la revendication 1, 
caract6ris6 en ce que le film est constitu6 par une 

15 s<§rie de 16s ( 1 ) chevauchants ( 2 ) qui d6bordent 
largement (3) au niveau du sol, 

3* - Proc6d6 selon la revendication 1 ou 2 
caract€ris€ en ce que la matiere plastique est choisie 
20 parmi les polyol^fines comme le polyethylene ou le 
polypropylene, le chlorure de polyvinyle et 
( co ) polymeres analogues . 

4. - Proc6d6 selon rune quelconque des 
25 revendications 1 a 3 caracteris6 en ce que 

1 ' insecticide est un termicide choisi parmi les 
pyrethrinoides comme la perm6thrine , et les carbamates 
comme le benf uracarbe , les organohalog£n6s ou les 
organophosphor^s et analogues . 

30 

5. - Proc6d6 selon 1'une quelconque des 
revendications 1 & 4 caract6rise en ce que la matidre 
plastique est a base de polyethylene et 1 ' insecticide 
est la perm^thrine. 
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6. - Procede selon l'une guelconque des 
revendications 1^5 caract6ris6 en ce que l'on 
utilise un film de polyethylene charge de environ 0,5 a- 
2 %, de preference environ 1 % de permethrine. 

5 

7. - Precede selon l'une quelconque des 
revendications 1 & 6 caract6ris6 en ce que, de plus, 
on remblaie le site de la construction par un melange de 
substrat de remblai normal (11) et de granules ou 

10 matieres de geometries analogues de matiere plastique 
impregnee d ' insecticide (10), au niveau des zones ou le 
film est, soit volontairement perfore, soit risque 
d'etre perfore ou interrompu accidentellement . 

15 8 - - Proc6de selon la revendication 7 , 

caracterise en ce que lesdits granules ou matieres ont 
la meme composition que le film lui-meme, et 
eventuellement proviennent de fragments, dechets ou 
residus ou rebuts de sa fabrication. 

20 

9- - Films insecticides pour application selon le 
procede selon l'une quelconque des revendications 1 a 8, 
tels que definis dans ces revendications 1 a 8, 

25 10. - Granules et matieres analogues pour melange 

au remblai selon le procede selon l'une quelconque des 
revendications 7 ou 8, tels que definis dans ces 
revendications 7 ou 8. 



11. - Application des procedes, films et granules 
selon l'une quelconque des revendications 1 & 10 aux 
constructions nouvelles et/ou aux traitements de 
renouvellement curatifs et/ou pr6ventifs et/ou & la 
protection de zones par barrieres verticales prof ondes . 
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FIGURE 1 
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FIGURE 2 



FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26) 
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FIGURE 3 
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DATABASE WPI 
Week 8635 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 
AN 86-230350 [35] 
& JP.A.61 162 123 (SUMITOMO ELEC IND) , 22 
Juillet 1986 
voir abrege 

DATABASE WPI 
Week 8828 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 
AN 88-194650 
& JP.A.63 132 803 (SHUNAN DENK0) , 4 Juin 
1988 

voir abrege 

GB,A,2 084 021 (R0USSEL-UCLAF) 7 Avril 
1982 

voir le document en entier 
& FR.A.2 491 037 
cite dans la demande 

DE.A.ll 41 837 (FARBENFABRIKEN BAYER) 27 
Decembre 1962 
voir exemple 8 

DATABASE WPI 
Week 8420 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 
AN 84-124820 [20] 
& JP,A,59 062 503 (IKARI YAKUHIN) , 10 
Avril 1984 
cite dans la demande 
voir abrege 

DATABASE WPI 
Week 9038 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

AN 90-282545 
& AU,D,4 865 590 (W . E . J . GROOM) , 2 Aout 
1990 

voir abrege 

WO, A, 90 14004 (CHEMICAL ENTERPRISES) 29 
Novembre 1990 

voir le document en entier 
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1-11 



1-11 
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18-01-94 



US-A-2899771 


18-08-59 
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11-06-80 
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GB-A-2084021 


07-04-82 


FR-A- 


2491037 


02-04-82 




AU-B- 


545631 


25-07-85 






AU-A- 


7571581 


01-04-82 






CA-A- 


1166565 
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